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pBTcntanspruch: 

Verfahrcn zum Hcrsieilen eincr clasitschcn 
r>cckeldichtung fur Emballagen. indem auf den '6az '• 
der Dcckcidichiung. z. B. in cinen Deckelfatz. c nc 
Dichtungsmassc aufgebrachl wird, dadurch gc- 
kcnnr clchnct. daB zur Bildur.g ciner moos- 
gummiahniichen PoJyureihan- Dcckcidichiung ein 
sich kah verfcstigcndes Gcmisch aus 

40 Gc A' -% Polydihcr-Polycsicr-Gcmisch. 
1 Ccw.-o.^ icrtiarcs Amin. * 

1 Ccw.-% Trichlorfluormeihan. 
0.5Gew.-0/fe FeitsSureamin, 

20Gew.-% Aluminiumsilikau 

2 Gew.-% Etsen'Mangansilikai und 
IOGew.-% Bartumsulfat mtt 
25Gevv.-% Diisocyanai 

ani Siiz der Dcckeldichtung rur Aufschilumung 
gc^racht wird. 



Die Erfinduftg bctrifft cin Verfahrcn zum Hcrs'ellcn 
cincr 'jlostischcn Dcckcidichiung fUr Emballagen, indcm 
uuf den Sitz dcr Dcckcidichiung. 7. B. in ci.ien 
Dcckelfalz. cine Dtcniung^massc aufgebrachl wird. 

Blshcr m man bei der^Hcrsicllung von Dcckcldich- * 
lungcn fiir Emballagen im allgcmcinen so vorgegangtn. 
ciatl cin poiscndcr Gummiring um den Deckel gcsircift 
wurdc. um auf dicse Wcise VerpackungsbchUIicr. wie 
B. Oosen u. dgL wclche fOr die Verpackung von 
l.acken Oder sunsitgcn Sioffcn Vcrwcndung findcn. ' 
auch wahrcnd ihrcr Lagcrung dicht vcrschlojscn hahcn 
70 konncn. Diesc Melhodc ist aber in verschicdcncr 
Hin$ichi nachieilig. So til es bcisptclswcisc notwcndig. 
far die verschiedcncn Deckelabmeuungen ein wohlsor- 
lienes Lager an passcnden Dichtringen auf Vorrai /j 
halien, Auch das Anbringcn der Dichiringc ist 
tjmstandlich. zeiiraubcnd und tcuer, da c$ von Hand 
crfolgen muQ. 

Bci eincr andercn herk^immlichen Arbeitsweise. bci 
dcr fur die Hcrstcllung der Ueckeldichtung Cun-imi- ■* 
schniJre u. dgl. vcrwendei werden, i$t cs erfordcrlich. 
diesc jc nach Bedarf auf die gewUnschic Lbngc 
zuzuschncidcn und dtc Zuschniitc endsettig tu cincm 
gcschlosscncn Ring zu vcrkleben. Das Einlcgcn dcr 
Dichiringc crfolgi auch in diesem Fall von Hand. 

F.s i<i auch bekannt. Dcckeldichtungcn fur Emballa- 
gen 2\ii Laiexdispcrsionen hertustcllcn. die auf den S*\f. 
der Dtchiung aufgebrachl wcrdcn. DIese Dichiungsmas- 
sen vcr'.angcn aber cine Trocknungsdauer von ciwa 
cincr Siundc und anschlic'^ci d noch einc Vulkanisa- 
iton$7.ca bei crhdhicr Tciovjcratur, die nochmals 
wcnij'.sicns zwanzig Minuicn in Anspruch nimmi. Die 
langc Bcarbciiungszeit ist fertigungstcchnisch nachiei- 
lig und crforden cinen hohen Apparatc- und Encrgic- 
8ufw3nd. 

Ei is; i'jch bckanni, Dichiungsmisscn in rinen 
Occkclfalz einzubrmgcn, z. B. einruspritzcn (DE-CM 
i<* S4 368). Fur die HcrsicHung von elastischen Dichtun- 
grn sir.d auch Buf*.chaumbare Dichtungsma$scn be- 
kjnnt. die in s'hu lur Aufschlumung gcbrachi wcrdcn. 
um einc wasscr-. wciicr- und schmutzdichic Spe.ltab- 
diclitung /\i bfwiritcn (Machine Design vom 27.10.1960. 
Sciic #3). Auch hicr ist cme Wflrmcbehandlunj: zur 



Aufschaurnung und Aush.)riung erfordcrlich. 

SchlieOlich sind auch Oichiungcn auf Polyureihanba- 
sis in verschiedcncn AusfOhrungen bekannt. Hicrbei 
har.delt c!. sich cntweder um Dichiungen. die aus einer 
ongeschSumien Block- odcr Folienware z. B. durch 
Stanzcn hergcsicHt werden odtr um Polyureihan- 
Schaumsioffdichtungen. die durch chemischc Rcakiion 
einer Po'yhydroxyvcrblndung und Polylsocyanai hcrpe- 
stcili werden (US-PS 30 20 587^ Es handeli sich hicr um 
vorgeferttgic Profildirhtungcn, die von einer Strangwa- 
re in dcr crfordcrlichen Ulnge abgetrennt end dann an 
dcr Dichtangssiclle befesiigi wcrdeii mQsscr. 

in dcr Kunststoffiechnik sind Polyureihan-Schaum- 
stoffc seit langem bekannt. welche aus kaltverfestigcfi- 
dcn Schaumstotf-Rcakiionsgcmischcn auf der Basis von 
Poiyhydroxyverbindungcn und Po!yi$ocyanaicn bcstc- 
hcn. Al$ Polyhydroxyvcrbindungen cnihaltcn sie Poly- 
ester, Polyaiher und/odcr hydroxylgruppenhaltige Na- 
turprodukte. wie z. B. Rizinus61. wobei die Molekularge- 
wichiB in dcr GrdOcnordnung zwischen eiwa 200 und 
2000 licgen. Aufgrund d'2S cxoihcrmen Rcaktionsablau- 
fes ist hicr cine Wirmcbchandlung fOr das AufschSumcn 
und Ausrcagicf Cn nichi erfordcrlich- Bci dcr Hcrsicl- 
lung von Polyurcthan-S^rhaumstoffen tst es auch nichi 
mchr ncu. dcm Reaktionsgcmisch Trichlorfluormeihan 
ati Trcibmilicl. leriiarcs Amin als Katalysatof und ggf. 
weitcrc Zusuiz- und Fumtoffc. B, AluminiumsiJikat. 
Schwcrspai, Sand a dgl. zuzuseizcn. um cine Vcrbcssc- 
rung dcr mcchanischcn und thertnischen Stabiliiai dcs 
Schaumstoff.s zu crrcicKen (nPolyurcihan-Schaumstoffc 
und Coa'.ings«. Klaus- W. Vo«. Chem. Fabrik. Uctcrscn. 
1966. Scitcn 1-7 und &9 — 9i: P. Karrer. Lchrbuch dcr 
organi-schcnChcmic. 13. AuflagC 1959, Scilc 808). 

Obwo'nl fUr die HcrsicHung von Dichtungcn Kunsi- 
sioffc scit iangcm gcbrfiuchlich sind und auch kali 
vcrfcsiigendc Polyurcihan-Schaumstoffe indcrTcchnik 
for zahlrcichc Zwcckc bekannt sind, hat man bishcr die 
HcrstcMung von Dcckciuichiungen fOr Emballagen aus 
Polyurcihan-Schaumstoffen.dercn Reaktionsgcmisch in 
I das Dichtur.gsbcii eingefOhrt und hier unter Aufschftu- 
mcn zum Ausrcagieren gcbrachi wird. nicht in 
Erwfigung gezogen. Es hat sich gczeigt. daO die 
hcrkommiichen Polyunrihan-Schaumstoffe fur die Hcr- 
stellung von Dcckeldichtungcn in den gcfordcrien 
' Qualiiaicn nicht gccignct sind und daO sich bei der 
Vcrarbcitung diescr Stoffc crhebliche Problcmc erge- 
bcnkttnncn. 

Aufgabc dcr Erfindung ist cs dahcr. einc dcm 
Naiurgummi wc:icstgchend glcichwertigc Dcckcldich- 
' tung hohcr Elasiizilftl und ausgezcichnetei Dichieigen- 
schaft 7.U schaffcn. die sich in situ ohne b^*sondcrc 
Warmcbchandlung bill g und rasch hcrsicHcn laOi. 

Oic-e Aufgabc wird nach dem crfindungsgcmSOcn 
Verfahrcn dadurch pelbst. daO zur Btldung cincr 
moosgummiahnlichen Polyurclhun-Deckcldichtung cin 
S:ch kali vcrfcsiigendc; Gemisch aus 

40 Gew.-% Polyttiher-Polycstcr-Cemisch. 
l Gcw.-*yo leriiares Amin. 
I Ccw..% Tricolorfluormeihan. 
0.5Cew..% FcitiSurcamin. 
?0 Gcw.-*V5 Alurninium^'tlikav. 
?. Gcw.-**^ Eiscn-Mangansilikat und 
lOCcw.-Vo Bariumsulfat mit 
25 Gew.-^o Oiliocyanat 

Dcckeldichtung zur Aufschaun-unn 
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Das crfindungsgcrri&Oe 
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sSmiliche Wcrksioffc. wclchc Ublichcrwciic zut Deckcl- 
hcrstellung verwendet werdf^n. wie z. 8 Blech. Holt. 
Kunsistofr. Pappc und Papier, zuverldssig und mil 
gcringem technitchen Aufwand mil cincr hochwcrtigcn 
moosgummtahnltchen Dtchtungseinlage ru vcrschcn. 
indcm das Schaumsioff-Reaktionsgcmisch in daj Dich- 
tungsbeu bzw. den Deckelfalz eingebrachi und hier zur 
Aufschaumung gcbracht wird. Die erfindungsgcmaO 
hcrgestellie Deckeldichtung weist cine gutc chemische 
Beitandtgkei* und zugleich cine erhohtc Dauerelasiizi- 
tM auf. so daO auch Qbcr langerc Zeii htnu^eg etne 
zuvcrtttssigc Dichlung dcr Vcrpackung erzicli wird. 
Besondcrs vortcilhaft ist auch das ausgezeichnele 
RQckverformung}* bzw. Erholungsvermdgen dep clasti- 
schcn Deckeldichtung, so deO auch bei hSungem Orfnen 
und SchficDen dcs Vcrpackung&bchaiicrs stets ein 
dichtcr Vcrschlufl gewshrleisiei ist. 

Die Decketdichtung wird aujt cincf Polyester- Poly- 
fliher-tComponente mit cinem Molekulargewicht in dcr 
CrODcnordnung zwischen etwa 200 und 2000 herge- 
stclU. die sich in Ublichcr Weise verarbeiten UQi. indem 
sic am On dcr Vcrarbeiiung mit dcm Polyisocyanat 
zusammcngcbrachl wird, worauf das Rcakiionsgemisch 



unmmelbar in den Dcckclfalt emgcfuhrt und hier zur 
Aurschaumung gcbrachi wird. Als Isocyanai-Klompo* 
ncnic kann ein Diisoc>Mnai wie Diisocyanaioioluol (als 
Gcmisch von 2.4-DiisocyanatotoIuot und 2.6-Diisocya- 
naiotoluol) cingcsetzt uerden. Fernsr kOnnen dem 
Reakttonsgemisch Zusaizstoffe. bcispielswcise mchi- 
ionogene oder anioncnaktive Substan/cn. die als 
Emulgaiorcn und in gcwisscm Umfang auch als 
Sohaumsiabilisatorcn wirkcn. Cegebencnfalts kann 
auch beisptetsweise Pararfindl. das zur besscrcn 
Ausbildung dcr Zcllsiruktur beitrfigt. in dcm erfindungs- 
gemflQ eingesetzien Ccmtsch vcrhandcn scin. 

Es kdnnen dcm Cemisch Hifivcrbesscrungsmiuel 
k>eigcgcbcn wcrden, die cine vcfbcjscrte Hafiung bcim 
Aufbringen des Ccmisches auf den Deckelwcrkstoff 
goraniicren. Der Deckelwcrkstoff kann zu dicscm 
. Zwcck auch mit cincr gesonderten Klebcschicht 
vcrschcn werden. oder es kann die Fatr.n^chc. auf die 
das Cemisch aufgespritzt oder in andcrer iiblicher 
Weisc aufgctragen wird, zuvor aufgerauhi werdcn, um 
cine gutc Vcrankenrng des verfestigenden Gemischcs 
auf dcr Unicrlagc zu sichcm, 
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